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0 Beschichtungszusammensetzung und deren Verwendung als Haftprimer fur 
Kunststoffobertflachen. 

0 KunststoffoberflSchen erforderten eine kompli- 
zierte Vorbehandlung, um eine Lackierung mit ubli- 
chen FOIIern und Decklacken zu ermoglichen. Die 
neue Beschichtungszusammensetzung soil einen 
Haftprimer ermcJglichen, der keine Vorbehandlung 
benotigt 

Die Beschichtungszusammensetzung enthSIt 1 - 
^5 Gew.% Ethylen-vinylacetaKtopolymere. 0,5 - 5 
^ Gew.% chlorierte Polyolefine, 0.01 - 5 Gew.% Ep- 

oxidharz und 85 - 89,49 Gew.% organisches L5se- 
^Jmittei, neben ublichen lacktechnischen Hilfsmitteln, 

Pigmenten und/oder FOIIstoffen. 
— Beschichtung von Kunststoffoberflachen. 
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Beschichtungszusammensetzung und deren Verwendung als Haftprimer fUr Kunststoffoberflachen. 



Die Erfindung betrifft eine Beschichtungszu- 
sammensetzung auf der Basis von Ethylen- 
vinylacetat-CopoIymeren, chlorierten Polyolefinen, 
Epoxidharzen und organischen Losemitteln, die 
insbesondere als Haftprimer bzw. Haftvermittler fur 
Beschichtungen auf Kunststoff substrate n geeignet 
ist Sie betrifft auch deren Verwendung als Haftpri- 
mer auf Kunststoffoberflachen. 

Die Beschichtung von Kunststoffoberflachen. 
insbesondere von Polypropylenoberflachen mit 
Uberzugsmitteln ist haufig aufgrund der schlechten 
Hafteigenschaften der Beschichtungsmittel, proble- 
matisch. Dies trifft insbesondere bei der Beschich- 
tung von Kunststoffteilen im Kraftfahrzeugbau bzw. 
bei Reparaturen von Kraftfahrzeugteilen insbeson- 
dere auf Kunststoffbasis zu. Besonders die Be- 
schichtung von Polypropylenoberflachen erwies 
sich als schwierig. So war beispielsweise eine Vor- 
behandlung des Polypropylens erforderlich, urn 
eine gDnstige Haftung von Uberzugsmitteln, insbe- 
sondere Fullem und Lackschichten zu erzielen. 

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung 
eines Haftvermittlers, der insbesondere fur die Be- 
schichtung von Kunststoff substraten geeignet ist 
und eine Lackierung der Kunststoffsubstrate ohne 
komplizierte Vorbehandlung bei gQnstiger Haftung 
ermSglicht 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl durch 
die Bereitstellung einer Beschichtungszusammen- 
setzung gelost, die neben ubfichen lacktechnischen 
Hilfsmitteln, Pigmenten und/oder FUllstoffen enthSIt: 

a) 1 - 5 Gew.% eines Oder mehrerer 
Ethylen-vinylacetat-Copolymerer, 

b) 0,5 - 5 Gew.% eines oder mehrerer chlo- 
rierter Polyolefine, 

c) 0,01 - 5 Gew.% eines oder mehrerer 
Epoxidharzes auf der Basis aromatischer Polyole 
mit Epichlorhydrin, 

d) 85 - 98.49 Gew.% eines oder mehrerer 
organischer Losemittel. 

Die erftndungsgemSfle Beschichtungszusam- 
mensetzung enthalt 1 bis 5 Gew.%, vorzugsweise 
2 bis 4 Gew.% Ethylen-vinyiacetat-Copolymere. 
Das chlorierte Polyoiefin, bei dem es sich auch um 
ein Gemisch mehrerer chiorierter Polyolefine han- 
deln kann, ist in einer Menge von 0,5 - 5 Gew.%, 
vorzugsweise von 2-3 Gew.% vorhanden. Die in 
der erfindungsgemaflen Beschichtungszusammen- 
setzung enthaitenen Epoxidharze sind in einer 
Menge von 0,01 bis 5 Gew.%, vorzugsweise von 
0,05 bis 1 Gew.% vorhanden. 

Als Ethylen-vinyiacetat-Copolymere sind solche 
Copolymere geeignet wie sie b ispielsweise fOr 
Schmelzkleber ublich sind und die in Ubiichen lack- 



technischen Losemitteln loslich sind. Bevorzugt 
weisen erfindungsgemafl verwendbare Ethylen- 
vinylacetat-Copolymere ein Vinylacetatgehalt von 
27 bis 42 Gew.% auf. Beispiele fdr verwendbare 

5 Ethylen-vinyiacetat-Copolymere sind die Handels- 
produkte ELVAX mit Vinylacetatgehalten von 27 - 
42 Gew.%; insbesondere von 30 - 40 Gew.%. 

Als chlorierte Polyolefine konnen beispielswei- 
se Chlorpolyethylen, Chlorpolypropylen oder Gemi- 

10 sche davon und besonders bevorzugt Chlorpoly- 
propylen, wie sie ublicherweise fur Lackrohstoffe 
eingesetzt werden, Verwendung finden. Bevorzugt 
ist ein Chlorgehalt von 10 bis 25 Gew.%. Sohle 
chlorierte Polyolefine sind ubiiche Handelsproduk- 

is te. 

Das in der erfindungsgemaflen Beschichtungs- 
zusammensetzung verwendete Epoxidharz ist ein 
Reaktionsprodukt eines aromatischen Polyols, ins- 
besondere eines Bisphenols, wie Bisphenol A, 

20 Bisphenol B und Bisphenol F, mit Epichlorhydrin. 
Besonders bevorzugt sind Reaktionsprodukte von 
Bisphenol A und Epichlorhydrin. Die bevorzugten 
Molekuiargewichte liegen bei etwa 250 bis 750, bei 
einem Epoxidwert von 0,3 bis 0,7 (Anzaht der Mole 

25 Epoxidsauerstoff pro 100 g Harz). Beispiele sind 
fur lacktechnische Zwecke verwendbare Handels- 
produkte, z. B. ein Reaktionsprodukt von Bis-phe- 
nol A und Epichlorhydrin, mit einem Moigewicht 
von etwa 350 - 400 und einem Epoxidwert von 

30 etwa 0,50 - 0,55. 

Die erfindungsgemaflen Beschichtungszusam- 
mensetzungen weisen einen Gehalt von 85 bis 
98,49 Gew.% eines organischen Losemittels auf. 
Geeignet sind samtliche in der Lacktechnik ver- 

35 wendeten organische Losemittel, die zur Auflosung 
der ubrigen Bestandteite geeignet sind. Bevorzugt 
sind aromatische Losemittel, wie beispielsweise 
Xylol und besonders bevorzugt Toluol, gegebenen- 
falls auch Gemische davon und mit anderen Lose- 

40 mitteln. 

Die erfindungsgemaflen Beschichtungszusam- 
mensetzungen konnen zusatzlich zu den vorste- 
hend genannten Mengenanteilen der Einzelkompo- 
nente weitere Bestandteile enthalten. Beispiele 

45 hierfOr sind Ubiiche lacktechnische Hiifsmittel, Pig- 
mente und/oder FQIistoffe. 

Bei den erfindungsgemaflen Beschichtungszu- 
sammensetzungen handelt es sich um anwen- 
dungstechnische fertige, z, B. um spritzfertige Zu- 

50 sammensetzungen. Der Auftrag erfolgt bevorzugt 
im Spritzverfahren. Die erfindungsgemSfl Zusam- 
mensetzung kann beispielsweise als Haftvermittier 
auf Kunststoffoberflachen aufg spritzt werden. Ge- 
eignet sind alia Kunststoffoberflachen, insbesonde- 
re Kunststoffe, die an Kraftfahrzeugen eingesetzt 
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werden. Oberraschenderweise hat es sich gezeigt. 
dafl die erfindungsgemafle Beschichtungszusam- 
mensetzung insbesondere als Haftvermittler fQr Po- 
lypropylenoberfiachen eingesetzt werden kann, wo- 
durch spezielie Vorbehandlungen vermieden wer- 
den, die bisher zur Lackierung von Polypropylen- 
substraten notwendig waren. 

Die erfindungsgemaflen Beschichtungszusam- 
mensetzungen sind somit insbesondere ais Haftpri- 
mer bzw. Haftvermittler fOr schlecht lackierbare 
Oberflachen, insbesondere Kunststoffoberflachen 
und bevorzugt Polypropylenoberflachen geeignet, 
wie sie beispieisweise im Kraftfahrzeugbau und bei 
der Kraftfahrzeugreparatur eingesetzt werden. Die 
erfindungsgemaflen Beschichtungszusammenset- 
zungen sind daher besonders fur die Lackierung 
und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Kraftfahr- 
zeugteilen mit Kunststoffoberflachen geeignet. 

Der Aufbau der Lackierungen erfolgt im Zwei- 
oder Dreischichtverfahren. Je nach Beanspruchung 
erfolgt ein Auftrag im Zweischichtsystem 
(insbesondere bei innenbeanspruchung) oder im 
Dreischichtsystem (insbesondere bei Auflenbean- 
spruchung). Die erfindungsgemafle Beschichtungs- 
zusammensetzung wird zur Haftvermittiung bei- 
spieisweise im Spritzverfahren auf das zu lackie- 
rende Substrat aufgebracht Anschlieflend genQgt 
eine Lufttrocknung von z. B. ca. 20 min, es kann 
jedoch auch im Ofen getrocknet werden. Auf die so 
erhaltene Beschichtung k5nnen Ubliche Fuller 
und/oder Decklacke. beispieisweise ubliche 
Autoreparaturlack-Produkte, vorzugsweise elastifi- 
zierte Zwei-Komponenten-Polyurethanprodukte auf- 
getragen werden. 



Beispiet: 

Es wurde eine Beschichtungszusammenset- 
zung hergestellt durch Auflfisen von 2,6 Gewicht- 
steilen eines Ethylen-vinylacetat-Copolymeren, mit 
einem Vinylacetatgehalt von 33,0, 6,6 Gewichtstei- 
len chloriertem Polyolefin (40prozentig in Xylol) mit 
einem Chlorgehalt von 18 - 233 Gew.% und 0.1 
Gewichtstetlen eines Epoxidharzes auf der Basis 
von Bisphenol A und Epichlorhydrin mit einem 
Molgewicht von etwa 370 in 18 Gewichtsteilen To- 
luol. Anschlieflend wurde zur Spritzbarkeit mit 72,7 
Gew.% Toluol verdUnnt. 

Die so erhaltene Beschichtungszusammenset- 
zung wurde auf eine entfettete, gereinigte Polypro- 
pylenoberfiache aufgespritzt, so dafl sich eine 
Schichtdicke von 4um ergab. Anschlieflend wurde 
20 min and der Luft getrocknet und mit einem 
Polyurethan-Riller und dann mit einem 
Polyurethan-Decklack Oberlackiert. Man erhi It eine 
ausgezeichnet haftende Beschichtung, von optisch 
einwandfreiem Aussehen. 



AnsprUche 

1. Beschichtungszusammensetzung, enthaltend 

a) 1 - 5 Gew.% eines oder mehrerer Ethylen- 
5 vinylacetat-Copolymerer, 

b) 0,5 - 5 Gew.% eines oder mehrerer chlorierter 
Polyolefine, 

c) 0,01 • 5 Gew.% eines Oder mehrerer Epoxidhar- 
ze auf der Basis aromatischer Polyole mit Epi- 

70 chiorhydrin, 

d) 85 - 98.49 Gew.% eines oder mehrerer organi- 
scher Losemittel. 

sowie gegebenenfalis lacktechnische Hilfsmittel, 
Pigmente und/oder Rillstoffe. 
rs 2. Beschichtungszusammensetzung, dadurch 
gekennzeichnet, dafl sie als Komponente a) ein 
Ethylen-vinyiacetat-Copolymeres mit einem Gehalt 
an Vinylacetat-Einheiten von 27 - 42 Gew.% ent- 
halt 

20 3. Beschichtungszusammensetzung nach An- 

spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafl sie 
als Komponente b) chloriertes Polypropylen ent- 
halt. 

4. Beschichtungszusammensetzung nach An- 
25 spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dafl 

das chforierte Polyolefin der Komponente b) einen 
Chlorgehalt von 10 bis 25 Gew.% aufweist. 

5. Beschichtungszusammensetzung nach An- 
spruch 1 , 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dafl 

30 die Komponente c) ein Reaktionsprodukt von 
Bisphenol A mit Epichlorhydrin ist 

6. Beschichtungszusammensetzung nach An- 
spruch 1, 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Komponente c) ein zahienmittteres Moieku- 

35 largewicht von etwa 250 bis 750 und einen Epoxid- 
wert von etwa 0,3 bis 0,7 hat. 

7. Beschichtungszusammensetzung nach An- 
spruch 1. 2. 3, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeich- 
net, dafl das organische Losemittel ein aromati- 

40 scher Kohlenwasserstoff ist. 

8. Beschichtungszusammensetzung nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafl der aroma- 
tische Kohlenwasserstoff Toluol und/oder Xylol ist. 

9. Verwendung der Beschichtungszusammen- 
45 setzung nach einem der AnsprUche 1 bis 8 als 

Haftprimer fGr Kunststoffoberflachen. 

10. Verwendung nach Anpruch 9 als Haftprimer 
fur Polypropylen-Oberfiachen. 
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© Beschichtungszusammensetzung und deren Verwendung als Haftprfmer fiir 
Kunststoffobertflachen. 



© Kunststoffoberflachen erforderten elne kompll- 
zierte Vorbehandlung, um eine Lackierung mit Clbli- 
chen FOIIem und Decklacken zu ermoglichen. Die 
neue Beschichtungszusammensetzung soil einen 
Haftprimer ermoglichen, der keine Vorbehandlung 
bendtigt. 

Die Beschichtungszusammensetzung enthalt 1 - 
5 Gew.% Ethylen-vinylacetat-Copolymere, 0,5 - 5 

2 Gew.% chlorierte Polyolefine. 0,01 - 5 Gew.% Ep- 

" oxidharz und 85 - 89,49 Gew.% organisches Lbse- 
mittel, neben Ublichen lacktechnischen Hilfsmitteln, 

2 Pigmenten und/oder FUllstoffen. 

™ Beschichtung von Kunststoffoberflachen. 
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